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La pr£sente invention a pour but de fournir un pjrocede 
d'eabellissements polychromes permettant de rSaliser sur toute 
surface des motifs d^coratif sr compbrtant une imbrication de 
couleurs et/ou mati£res : differentes* 
5 * le proc6de selon I 4 invention consiste a d6poser des particu- 

les ou fibrilles de couleurs et .mati&ces diff ^rentes sur un ecran 
. collecteur en leuir faisant traverser au moins un ou plusieurs 
6crans partiels comportant des perforations reproduisant le 
dessin correspondent a ; s.eulement. I'une ^es couleurs ou matieres 

10 du motif decorat if desire :et, lorsque l*6cr an collecteur est au 
voisinage du support devant recevoir ces particules ou fibrilles, 
support recouvert an moins localement d f une eouclie de produit 
adhesif ou autre, a cr^ex; un cfliamp electrostatique tendant 
attirer sur le support les particules pu fibrilles port£es par 

15 l*6cran collecteuro 

Oe proc6de permet de deposer la quantity voulue des particu- 
les ou fibrilles sur des emplacements bien. determines, r6duit les 
pertes de matieres et permet -I'embellissement de toute surface 
seche ou bumide, d*un support -quelconqueo 

20 Dans une premiere forme de realisation, ce J>r©c6de consiste 

a cbarger 6lectriquement les particules ou fibrilles* a utiliser 
un cliamp Slectrostatique pour les f aire venir sur 1* Scran collec- 
teur en passant a travers l^cran partiel, et a utiliser- un cliamp 
eiectrostatique pour les smener sur le support en les faisant 

25 repasser k travers l r 6cran partiel* 

le fait de f aire. repasser les particules ou fibrilles par: 
1 1 ecran partiel, lors du d6cb.argement de .! 1 ecran collecteur, 
permet de calibrer precisement le contour des aones de matieres 
et couleurs diverses deposies sur le support© 

30 Avantageusement, la polarity des moyens cretot les cbiamps : 

electrostatiques assxirant, respectivement| l^approvisionnement 
de l ! 6cran collecteur et le transfert des particules ou fibrilles 
stir le support, est invers6e cycliquement©. . . ■ \ \ 

Oette disposition permet d^viter ; toute polarisation des . 

35 moyens creant" le cliamp dlectrostatique et de l'^craa partiel 
assurant la repartition des particules ou fibrilles sur le 
support* Elie permet encore d^ameliorer considerablement le 
rendement de ce procede* 

Le dispbsitif " pour la mise en peuvre de ce precede comprend, 

40 pour cliaque couleur ou.matifere et dans une enceinte close 
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traverseepar le support a embellir : a) un ecran collecteur 
f ormant un tapis sans f in, bj un' ecran partiel enveloppant cet 
ecran : collecteur et dispose contre lui, au moins sur la tra^ec- 
•toire horizontale super'ieure de celui-ci, c) des moyens electri- 
5 ques- pour deposer les particules ou f ibrilles sur les ecrans 
partiel et collecteur dans la trajectoire horizontale superieure 
de ces derniers, d) deux electrodes ou. condensateurs qui, 
disposes de part et d» autre de tout ou partie des tra;jeotoires 
horizontales inf erieures! parallel'es et superposees des ecrans 
10 preoites et, respectivement, au-dessus et au-dessous du support, 
sont relies chacun a une source de courant continu a. haute 
tension avec interposition de moyens aptes a inverser leurs 
polarites, e) des moyens vibrants favoris'ant la repartition des • 
particules ou f ibrilles dans les phases," respectivement, 
15 d'approvisionnement del' ecran collecteur et de transf ert sur le 
support," f) des moyens pour deplacef en synchronisms 1» Scran 
partiel et 1» ecran eollec-fceur,* et g) des moyens d«aspiration pour 
reeuperer les particules ou f ibrilles n»'adherant pas au' support, 
Dans une deuxieme forme de' realisation, ce procede consist e 
20 a faire. passer, par des moyens mecaniques, les particules ou 
f ibrilles a travers les' perforate ions d»autant d* ecrans partiels 
qu'il y a de matieres et eouleurs diff erentes' et a fixer tempo- 
rairement ces particules ou f ibrilles dans " 1 » ecran collecteur par 
passage dans un champ electrostatique 0 
25 Ainsi, par ce prbcSde, les .particules de eouleurs ou de 

matieres dif f erentes, de meme que les f ibrilles, sont successive- 
ment deposees sur 1* ecran collecteur suivant des dessins determi- 
nes par les ecrans partiels, et particuliers a chaque matiere ou 
couleur. Le collecteur ainsi charge de particules et de f ibrilles 
30 continue son deplacemeht et, notamment lors de son pivot ement, 
est soumis a un champ eleetrostatique qui a pour but d'empg.cher 
que ces particules ou f ibrilles s'echappent lors de" la rotation 
de cet ecran collecteur. Apres rotation, 1» ecran. se decharge de 
ses' particules et f ibrilles , d*une part, par gravite et vibra- 
35 tions et, d«autre part, sous l»action. d»un champ electrostatiqueo 
De la sorte, les particules et f ibrilles viennent sur le support 
sous ;jacent en f ormant des dessins qui s'imbriquent ou se super- 
posent les uns dans les autres pour realiser le motif decoratif 
final o ■ 

Dans une autre forme d* execution, le ; dispositif pour la mise 

BAD 
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en oeuvre de ce precede est constitue par un' Scran collecteur 
sans fin comportant des pores et dont les brias, respectivement 
supSrieur et infSrieur, decrivent une tragectoire rectiligne 
borizontale entre deux rouleaux de renvoi et d 1 entrainement , 
5 amont et aval, par autant d'Scrans partiels qu'il y a de cou- 
leurs et matieres diffSrentes dans le motif a reproduire, cbacun 
de ces Scrans partiels etant constituS par un ecran sans fin dont 
une partie de la tra^eetoire de dSplacement est parallele a cell e 
du briu supSrieur de 1* ecran collect eur au-dessus duquel il est 

10 disposS, par des moyens pour aliment er en particules ou fibril* 
les cbaque Scran partiel, par des moyens mecaniques pour obliger 
les particules ou fibrilles a traverser cbaque Scran partiel, 
par une electrode de fixation entourant partiellement le rouleau 
d r entralnement et de renvoi aval de l f ecran collect eur et 

15 produisant un cbamp Slectrostatique dirige radialement vers i*axe 
de rotation de ce rouleau, et par une electrode de dScbargement 
del* Scran collecteur qui, disposee a l'interieur de la boucle 
formSe par ce dernier et a proximitS de la face supSrieure de son 
brin infSrieur, engendre un cbamp Slectrostatique cbassant les 

20 particules et fibrilles de 1* Scran collecteur en direction du 
support sous-Jacent dont il f aut assurer la decoration© 

Levant ion sera mieux comprise a I'aide de la description 
qui suit en rSfSrence au des sin scbSmatique annexS reprSsentant, 
a titre d , exemples aon limitatifs, trois forames d» execution du 

25 dispositif pour la mise en oeuvre du procSde selon ^invention. 
Figure 1 en est une vue de cfctS en coupe partielie d'une 
premi&re forme d •execution de ce dispositif ; 

Figure 2 est une vue de cfcte en coupe d'une autre forme 
d f execution $ 

50 Figure 5 est une vue de cflftS tres scbSmatique montrant une 

troisieme forme d*exScution obtenue par combinaison des deux 
premieres* 

Le dispositif A de la figure 1 est constituS par un tapis 
sans fin 2 se deplagant de fa$ on continue en passant sur des 

55 rouleaux dont au moins l*un est moteur* Ge tapis 2 est asso~ 
ciS a un ecran collecteur 4 et a un Scran partiel £ se deplagant 
en syncbronisme avec luio L 1 Scran partiel £ enveloppe l l ecran 
collecteur 4 et comporte des perforations ^ui, representees 
scbematiquement et en ^a a la f igure 1 , reproduisent le dessin 

40 correspondent a l'une des cpuleurs du motif decoratif finalo 
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L'ecran collecteur 4 est poreux et comporte egalement des cavites 
4a disposees en coincidence avec les perforations ^a de l'ecran 
partiel 

Des rouleaux de guidage 6 et 2 ecartent l'ecran partiel de 
l'ecran collecteur dans la partie inferieure de leur trajectoire, 
afin qu'ils aient des trajectoires paralleles et superposees et 
que 1' Scran partiel I vienne au voisinage du support 8 devant . 
" fitre decore* '"" 

Le support 8 est recouvert sur l'une de ses faces d'une 
pellicule. adhesive 2 &Pte retenir les particules ou fibrilles 
assurant la decoration* 

Ces particules ou fibrilles 40 sont deposees sur les ecrans 
4 et £ au moyen d'un dispositif 12 dispose au-dessus et au debut 
de la tra^ectoire horizontale superieure des dits ecrans o 

Le dispositif comports encore deux condensateurs, respecti- 
vement 1£ et 14, dont les armatures sont disposees de part et 
a* autre des ecrans 4 et et, respectivement, au-dessus et. au- 
dessous du support 8.. Ces d,eux condensateurs sont relies a des 
sources de courant continu, avec interposition de moyens, aon 
representee au dessin, aptes a iaverser les polarites de leurs 
armatures, de facon cydique et avec une frequence dependant des 
materiaux constituent les particules ou fibrilles 10, II faut 
d*ailleurs noter que les particules ou fibrilles 10 sont energies 
electriquement et ont une conductibilite eleetrique qui est 
superieure a celle de l'ecran partiel L' inversion de polarite 
permet d'eviter toute polarisation de l'ecran partiel % suscepti- 
ble de freiner le passage de ces particules ou fibrilles, 

Les particules ou fibrilles 10 sont distributes par les 
moyens 12 sur l'ecran £ et, sous 1» action du champ eleetrostati- 
que engendre par le condensateur 1j5, passent a travers les per- 
forations de l'ecran £ et viennent dans les cavites 4a de l'ecran 
collecteur 4« Elles sont aidees en cela par des vibreurs 1£ 
disposes au-dessous de cet ecran 4 et au-dessous du. tapis 2» Le 
deplacement du tapis 2 et des ecrans 4 et £, dans le sens de la 
fleche 16, amene les particules au niveau des rouleaux 6 et £ 
qui font deorire, respectivement, a l'ecran c611ecteur 4 et a 
l'ecran partiel j?, deux tra^ectoires infer ieures paralleles 
superposees. II est a noter que la disposition Judicieuse des 
rouleaux 6 et £ permet de toujjours maintenir en coincidence les 
perforations £a de l'ecran £ avec les cavites 4a correspondantes 
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de l , 6cran 4« 

Lorsque les particules axriTextt dans la zone de transfert, 
. delimiter par les coiidensateurs 1£ et 14, le champ \6lectrostati*- 
que engendre par ces derniers tend, comme reprSsente schematique- 
5 ment par les flfech.es 1J£, a attirer les particules logees dans les 
cavitSs 4a sur la face superieure du support 8/ en les faisant 
passer a travers les perforations ^ja de I'^cran Les- particu- 
les ; viennent ainsi "se deposer* en quantity determinee et sur une 
surface delimitde par les perforations £a,. sur le support 8 en 

10 reproduisant le dessin de la couletir correspondanteo La liaison 
des particules avec le support 8 , et notamment avbc la pellicule 
adhesive £ est affirm£e au mdyen &e vibrations pr.ovenant de 
l«une des armatures du coadensateur 14 qui joue le rftLe de 
Tibreur et vieht en contact avec la face inf&rieure du. support 8© 

15 De pr6f&rence, et pour eviter toutet perte des particules bu 

fibrilles durant les d6placementsi des ecrans 4 et £ v un €cran de 
retenue 18 t perforS regulidremeht r est interpose entree ces deux 
6erans* Les perforations de l f ecran 18 ne laissent sortir les 
fibrilles que lorsque celles-ci p&afctrent dans un champ Electro- 

20 statique^ 

Cans une variante, pour 6viter que les f ibrilles ou particu- 
les s f 6chappent accident ellement , le dispositif conrpoirte, comme 
monfer^ en traits mixtes figure 1, au niveau du'cylindre £ sur 
lequel les Scrans 4 et £ passent en etant charges de particules 
25 ou fibrilles, une nappe souple 1$ qui, non perforce, est plaqu^e 
sur la face exfc^rieure de l^cran £ au moyen de rouleaux 20 et 
du rouleau 6^ : * 

Le dispositif comport e des aspirateurs, ubn repr£sent6s, 
qui dibarrassent l , ecran partiel £ et 1 f e$ran collect eur 4 des 
50 particules bu fibrilles n! ay ant pas adhere au support 8* Enfin, - 
et pour 6viter toute diffusion dans 1 'atmosphere de particules 
ou de fibrilles 10, l f ensemble du dispositif est dispos6 dans 
une enceinte close 22 0 

Dans une forme prefer 6e d 1 execution: de 1* invention, les 
35 moyens assurant 1 1 entratnement en synchronisme des eprans 4 et £ 
• sont constitutes par des poulies et courroies. crantSes* 

Le dispositif qui vient d f Stre d^crit n* assure que la. dis- 
tribution de fibrilles ou de particules d*une couleur ou d*une 
matidre determine, de sorte que, pour, assurer des impressions 
40 polychromes ou comportant des ef f ets dfts a des variations d.e 



6 



2210149 



matiere,: il- convient de l'assocler a d»autres dispositif s de ce 
type le long de la tra;jectoire du support 8„ Dans ce cas, lors- 
que le support 8 quitte le dernier dispositif, il subit des 
operations d'aspiration et de bfossage tendant a eliminer les 
5. particules ou f Grilles superflues, et une operation de sechage 
• de l?adnesifo 

Dans une autre forme de .realisation, montrS figure 2, le 
dispositif -B pour la mise en oeuvre de ce procede est constitue . 
par un Scran collecteur 4 sans fin passant sur des rouleaux 
10 d»entralnement et de renvoi, respeetiveme'nt amont Ja et aval ^b, 

entre lesquels ses brins, respeotivement supSrieur 4a et inf S~ 
. rieur 4b, decrivent des tragectoires sensiblement norizontales. 
Get Scran collecteur, ports par deux "courroies laterales, 
crantees et inextensibles, est, de preference, constituS par une 
15 ame centrale poreuse 2£ disposee entre une nappe exterieure 26 a 
mailles larges et une nappe interieure 22 a mailles serrees, - 
^constituent le fond de 1* Scran cQlleeteuro Ce dernier est associS 
a des Scrans partiels sans fin, respeotivement &Ja, 28b et 28c 
comportant des perforations reproduisaat le dessia correspondent 
20 a settlement l»une des couleurs ou matieres du motif dScoratif 
desire. Chaeun de ees ecrans partiels passe sur des rouleaux de 
renvoi qui lui font dScrire une trajectoire continue rectangular 
re dont la partie inf erieure est parallele a la trajectoire du 
brin supSrieur 4a. de 1» Scran collecteur 4. Bien entendu, les 
25 ecrans partiels 28a, 28b. et 28e. se deplacent en syncnronisme par 
rapport au brin superieur 4a de l»6cran collecteur 4, 

Cbacun des ecrans partiels 28a, 28b, 28c . comport e des 
moyens 2£a, 23b, 22c pour assurer son alimentation en particules 
ou fibrillesi des moyens 30a, 3J3b et 3J5C pour obliger les partl~ 
30 cules ou f ibrilles a passer a travers les perforations de 
1» Scran et, Sventuellement, des moyens 32a . 52b et 3Je pour 
aspirer les particules n 1 ay ant pas passe a travers 1» Scran. Les 
moyens 2ga a 2£c pour distribuer les particules sont constituSs 
par un distributed qui, dispose transversalement au-dessus de 
35 l'extrSmitS amont du brin inf erieur de, 1* Scran -partiel corres- 
pondant, est race orde a une source d» alimentation en particules 
ou fibrilleso Oe distributeur comporte une ouverture longitudi*. 
nale 3j£ s'etendant sur toute la largeur utile dudit Scran et 
permettant aux particules et f ibrilles de venir sur ce dernier. 
Les moyens 3J3a a 3_0c, pour obliger les particules ou f ibrilles a 
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passer a travers l f tcran partiel., sont constituts par des Cros- 
ses animtes d f un mouvement; de va et vient et dont les poils sont 
en contact avec la f ace inttrieure du brin inftrieur de chaque 
ecr an partiel* 

5 Le rouleau d'entrainement et de renvoi £b est associt a une 

electrode 22* dite de fixation, qui l*entoure partiellement* Oette 
dernitre est reliee a une source el e Ctrl que a haute tension pour 
produire un champ tlectrostatique dirigt radial ement vers L'axe 
de rotation de ce rouleau« 

10 Enfin, dans sa partie inftrieure, l r tcrari -collecteur 4 est 

associe a une Electrode 37* dite de dechargement© <3ette Electrode , 
disposte a proximitt de la face superieure du "brin inf trieujr 4b 
de 1 9 Scran et reliee a une source tlectrique a haute tension* est 
utiliste en combinaison avec une contre-tlectrode 58" qui, dispo- 

15 ste au-dessous du support 8 devant recevqir les particules, est 
relive a la terre« Lds Electrodes 22 e * 2§ engendrent un champ 
Electrostatique dirigt dans le senis de la fltche 4£, . c t est-a**dire 
tendant k attirer les particules ou fibrilles impregnant 1* Scran 
collecteur 4 sur le support 8, prealablement recouvert d f un 

20 produit adhtsif ou autre* 

Pour reproduire sur le support 8 un motif dtcoratif quelcon~ 
que, compost par example de 1 1 Imbrication de particules et fibril- 
les de couleurs diff trentes, distributes par les tcrans partiels 
28a et 28b, et de particules de couleurs et de matieres difft- 

25 rentes de celles distributes par l*tcran 28a, ces dernieres 

Etant distributes par l^tcraa 28c * il suffit de faire dtplacer 
l 1 tcran collecteur 4 dans le; sens de la fltche 42. Au fur et k 
mesure de son dtplacement, le brin suptrieur 4a de 1* tor an col- 
lecteur 4 re§oit successivement les particules de matitre 42, 

30 distributes par l'tcran partiel 28a, les fibrilles 44 distribu- 
tes par l^tcran partiel 28b * et les particules de matiere 4£ 
distributes par l'tcran partiel 28eo Lor s que ces particules et 
fibrilles 4£ a 42 P^ssent entre le rouleau 2b et 1' electrode 35% 
le champ electr ostatique engendrt par oette dernifere tend a les 

35 maintenir et a les enf oncer davantage dans les pores de l f tcran 
collecteur 4* Des que ce dernier reprend une tragectoire hori~ 
zontale au-dessus du support 8, les particules ou fibrilles 
tombent par gravitt et vibration sur ce dernier , comme montrt 
par la fleche 46, et sont chasstes par le champ tlectrostatique 

40 engendrt par les electrodes 22 et De la sortfi t lorsque le 
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support e.defilant de facjon continue dans le sens de la fleche 
ftZt sort du champ electrostatique engendre par les electrodes 
2Z «t 38, il est reconvert au mouts partiellement par les dessins 
formes par les particules et fibrilles qui sont imbriques les 
uns dans les autres, comme montre pour les particules et fibril- 
les fg et 44 ou qui, au contraire, sont separes, comme montre 
pour les particules f£. Ces divers dessins forment le motif 
decoratif final* 

Eventuellement, et pour faciliter ^evacuation des particu- 
les ou fibrilles adhdrant encore a l»ecran collecteur, des 
electrodes 48 et 4^ sont disposers dans le prolongement de celles 
2Z et 28 pour creer un champ electrostatique de sens inverse de 
celui engendre" par ces deraieres. 

De preference, et pour faciliter l» impregnation de I'ecraa 
collecteur 4 par les particules ou fibrilles, le brin superieur 
4a de cet eeran est supports au-dessous des ecrans partiels par 
un tapis sans fin £0 associe a des vibreurs £2. 

Dans la forme ^execution qui a £fce decrite ci^dessus, 
l'Slectrode entourant partiellement l'ecraa collecteur 4 dans 
sa zone de renvoi, est constituee par me grille fixe en mate- 
ria* conducteur de 1 » electricity disposes a faible distance de 
cet ecran collecteur, mais.il est evident qu»elle pent Stre 
constituee egalement par une nappe souple sans fin, en material 
bon conducteur de I'electricite. 

Dans une autre f orme de realisation, montree a la figure 3, 
le dispositif A represents a la figure 1, qui permet d'obtenir 
un dessin precis, est combing avec le dispositif B represents a 
la figure 2, qui permet des degrades de teintes et de matieres 
plus etendus* , 

La f igure7montre schematiquement le support 8 qui passe 
dans les dispositif s precites apres avoir ete pre^Clablement 
imprimS partiellement au moyen d»un proceae connu utilisant des 
rouleaux ^4. le support 8 passe, a la sortie des rouleaux £4, 
sous un rouleau ou pochoir rotatif ^ qui l'enduit, partiellement 
ou totalement, d«un adhesifo Le support 8 defile ensuite sous 
le dispositif A, et enfin sous le dispositif B, qui complete 
le decor voulu. II est a noter que, dans le dispositif A, la 
distance d qui separe le support 8 du collecteur est plus 
petite que dans le dispositif B» 

Comme il va de. soi, 1' invention ne se limite pas aux 
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seules formes d* execution de ee dispositif qui out 6te decrites 
ci*-dessus & titre d'exemples non limitatifs ; elle ea embrasse, 
au coatraire, toutes les ^ariantes de T&aiisati-oxu 
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- BEVEMDICAglOMS - 
1o ~ Precede pour la realisation d^mbellissements poly- 
chromes sur toute surface, caractSrisS en ce qu'il consiste a 
dSposer des particules ou fibrilles de couleurs et matieres 
5 dif f Srentes sur un ecran collecteur en leur faisant traverser un 
ou plusieurs Scrans partiels comportant des perforations repro- 
duisant le dessin correspondant a settlement l'une des couleurs 
ou matieres du motif dScoratif desire et, lorsque l'Scran collect 
teur est au voisinage du support devant recevoix ces particules 
10 ou fibrilles, support reobuvert au moins localement d'une couche 
de produit adhSsif ou autre, a crSer un champ Electrostatique 
tendant a atttrer sur le support les particules ou fibrilles 
portSes par 1" Scran .collecteur o 

2 0 - ErocSde selon la revendication 1 , caractSrisS en ce 
15 qu*il consiste a charger Slectriqu'eiaent les particules ou 

f ibrillesi, a utiliser un champ Electrostatique pour les faire 
venlr sur l f Scran collecteur en passant a travers 1* Scran paitiel, 
et a. utiliser un champ electrostatique pour les amener sur le 
support en les faisant repasser a travers l f ecran partiel« 
2© 3» ProcSdS selon la revindication 1 , caraaterisS en ce 

qu'il consiste a faire passer," jpar des moyens.mScaniques, les 
particules ou fibrilles k travers les perforations d'autant 
d*ecrans partiels qu f il y a de matures et couleurs diffSrentes 
et a fixer temporairement ces particules ou fibrilles dans 
25 l' Scran collectpur par passage dans un champ Slectrostatiqueo 

4 0 ~ ErocSdS selon l'une quelconque des revendications 1 a 
3, caractSrisS en ce qu*il consiste a inverser cycliquement la 
polaritS des moyens creant le champ Electrostatique dSchargeant 
1* Scran collecteur » 
30 5o ~ Dispositif pour la mise en oeuvre du procSdS selon 

1* ensemble des revendications 1 et 2, caracterise en ce qu*il 
comprend f pour chaque couleur ou matiere et dans une enceinte 
close traversSe par le support a embellir : a) un Scran collec- 
teur formant un tapis sans fin, b) un Scran partiel enveloppant 
35 cet Scran collecteur et disposS contre lui, au moins sur la 
trajectoire horizontale superieure de celui-ci, c) des moyens 
pour deposer les particules ou fibrilles sur les Scrans partiel 
et collecteur dans la trajeotoire horizontale supSrieure de ces 
derniers^ d) deux Electrodes ou condensateurs qui, disposSs de 
40 part et d* autre de tout ou partie des tra^ectoires horizontales 
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inf&rieures paralleles et superpos£es des 6crans precipes et, 
respectivement, au-dessus et au-dessous du support, sont relies 
chacun a urte source de c our ant continu a haute tension avec 
interposition de moyens aptes a inverser leurs polarites* e) des 
5 moyens vibrants f avorisant la repartition des paxticuies ou 
fibrilles dans les phases , respect ivement, d*approvisionnement 
de l f 6cran collecteur et de transfert sur le_ support t f) des 
moyens pour deplacer en synchronisms l f 6cran paortiel et 1* ecran 
collecteur, et g) des moyens d 'aspiration pour recuperer les 

10 particules ou fibrilles n'adh^rant pas au support© 

6* ~ Dispositif selon la revendication 5, caract&rise en ce 
qu'un 6crau perf or6 de retenue est interpose entre I'&cran 
collecteur et l 1 ecran partiel* 

7« ~ Dispositif selon l*une quelconque des revendications 5 

15 et 6, caract6ris£ en ce qu*il comporte, aii niveau de la trajec*- 
to ire circulaire des 6crans a une nappe souple sans fin, non 
perforce , se d6pla$ant en synchronisme avec l r 6cran partiel sur 
lequel elle est plaqu6e par des rouleaux. 

8» ~ Dispositif selon 1* une quelconque des revendications 5 

20 fit 7 f caractSrise en ce qu f il comporte, dans la zone de transfert 
des particules ou fibrilles sur le support, des rouleaux de 
guidage Sloignant l f 6cran collect eur de l'&cran partiel , afin 
quails decrivent des trajectoires parallfeles entre alias et 
egalement dispos£es de part et d*autre du prolongement de la 

25 tragectoire qu'ils suivaient avant d*§tre 6cartes 0 

9« ~ Dispositif pour la mise en oeuvre du proc6d6 selon les 
revendications 1 et 3, caract^rise en ce qu f il est const it u6 par 
un ecran collecteur sans *f in comport ant des pores et dont les 
brins, respectivement super ieur et inf^rieur, decrivent une 

30 trajjectoire rectiligne horizontale entre deux rouleaux de renvoi 
et d*entratnement, amont et aval $ par autant d*6crans partiels 
qA*il y a de couleurs et mati^res diff ^rentes dans le motif a 
reproduire, chacun de ces eorans partiels et ant constitue par un 
ecran sans fin dont une partie de la traaectoire de deplacement 

35 est parallele a celle du brin superieur de l r 6cran collecteur 
au-dessus duquel il est dispose , par des moyens pour aliment er 
en particules ou fibrilles chaque ecran partiel, par des moyens 
m§caniques pour obliger les particules ou fibrilles a traverser 
chaque ecran partiel, et par une electrode de dechargement de 

40 l» ecran collecteur qui, disposee a ^interieur de la boucle 



f ormee par ce dernier et a proximite de la face superieure de son 
brin inferieur, engendre un champ electrostatique cnassant les 
particules et fibrilles de l'eeran collecteur en direction du 
support sous-jacent dont il faut assurer la decoration 

10, Dispositif selon 1« une quelcenque des revindications 
5 a 9, caracterise en ce que 1» ecran collecteur est constitue par 
une fime central© poreuse disposee entre une nappe exterieure a 
mailles larges, et une nappe interieure a mailles serrees, et est 
supported lateralement par deux courroies crantees, sans fin et 
inextensibles, assurant la synchronisation des mouvements du 
collecteur et des eerans. 

11 • #» Dispositif selon 1» une quelcenque des revendications 
5 a 1©i caracterise en ce que les moyens pour alimenter cnaque 
ecran partiel sont constitues par un distribute** qui, dispose 
transversalement au-dessus de l'extr^mite amont du brin iaf erieur 
de l'ecran partiel, est raccorde a une source d» alimentation en 
particules ou fibrilles et comporte au moins une ©overture 
longitudinale s*etendant sur toute la largeur utile dudit ecran, 

12. - Dispositif selon l'une quelcenque des revendications 
9 a 11 i caracterise en ce que les moyens pour ofcliger les parti- 
cules ou fibrilles a traverser 1* ecran partiel sent constitues 
par des Dresses, 

13. - Dispositif selon l r une quelcenque des revendications 
9 a. 12, caracterise en ce que, dans sa partie sous-^aoente aux 
eerans partiels, le brin supericur de 1» ecran collecteur est 
supports par un tapis sans fin associe a des vibreurs. 

14. «- Dispositif pour la mise en oeuvre de 1* ensemble des 
revendications 1 a 4, caracterise en ce qu'il comprend, en 
combinaison, des moyens d*impression d»un support anines d»un 
mouvement de translation, des moyens d*enoollage de ce support, 
le dispositif selon la revendication 5 comportant un eeran 
partiel enveloppant un ecran collecteur et le dispositif selon 
la revendication 9 comportant plusieurs eerans partiels, dont 
une partie de la trajectoire est parallele et au-dessus de celle 
d'un ecran collecteur. 

15c - Dispositif. selon la revendication 14, caracterise en 
ce que le dispositif , comportant un ecran partiel enveloppant 
l 1 6cran collecteur, est dispose en amont de 1 'autre dispositif 
et plus pres du support que cet autre dispositif. 
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